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(57) Abstract: 

PURPOSE: To obtain a coated steel plate having 
excellent surface gloss, hardness and corrosion 
resistance by forming a thermoplastic resin laminated 
layer of a resin laminated layer in which specific weight 
% of polyolefin resin is mixed with polyethylene 
terephthalate resin. 

CONSTITUTION: After a zinc electroplated steel plate is 
heated to 200°C f polyethylene terephthalate resin in 
which 20-35wt% of polyolefin resin is added is laminated 
30, 60, lOO^m thick on one side surface of the plate by 
an extrusion method. Then, it is coated 5^m with epoxy 
paint by a roll coater method, baked at 230°C for one 
minute, then similarly coated 20^m with polyester paint, 
and baked at 230°C for 2 minutes to be dry cured. In this 
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case, if the adding quantity of the polyolefin is less than 
20wt.%, a stress alleviation at a worked part is not 
sufficient, and hence its adhesive strength is lowered. If it 
exceeds 35wt.%, the stress alleviation is sufficient, but 
since the adhesivity of the polyolefin resin with the plate 
is low, it is entirely lowered. 
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